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Deckende, bunt pigmentierte Beschichtung 

Bunte, insbesonders rote Lackierungen, 2x1m Beispiel in der Automobilindustrie, 
werden in Schichten trockener Filmdicke von 35 bis 40 \}vn appliziert. Obwohl 
dunnere Schichten aus okonomischen Crunden an sich wunschbar waren, scheitern 
5 dies, da es nicht gelingt, dunne Schichten mit gleichzeitig farbstarker, attraktiver 
Koloristik, genugender Deckkraft und guten Lackcharakteristiken herzustellen. Wird 
zum Beispiel versucht^ die Schichtdicke bei pro Flacheneinheit gleichbleibender 
Pigmentnnenge zu vemnindern, so scheitert dies an der Rheologie des Lackes, welche 
zu unbefriedlgendem Glanz fiihrt. 

1 0 Ziel der Erfindung war es, eine in dunnen Schichten anwendbare bunte Lackierung 
zu schopfen, welche hohen Erfordernissen genugt. Oberraschend gelang dies durch 
Verwendung einer Kombination verschiedener Plgmente in einem engen, tiefen 
Konzentrationsbereich. 



US-5,476,949 offenbart feindisperse Diketopyrrolopyrrolpigmente, darunter 
1 5 2,5-DihydrQ-3, 6-di(4'-biphenyl)-l ,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]-py rrol mit einer 

Farbsattigung C* von 15,8 in l%iger Konzentration In 1 mm dickem PVC Spritzguss. 
Der Stokes-Aquivalentdurchmesser liegt bei <0,21 ixm, der D^^^-Wert bei 
0,1 1 jam. Dieses Pigment weist eine hervorragende Transparenz auf. 

US-5,492,564 offenbart 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-blphenyl)-1 ,4-diketo-pyrroIo[3,4-c]- 
20 pyrrol mit hoher Deckkraft und ausserordentlich hoher Farbsattigung C* von >45 in 
1%iger Konzentration in 1 mm dickem PVC Spritzguss gemass DIN 53775 /Tell 2. 
Diese Farbsattigung wird gemass den Beispielen 4 und 5 auch in einem Acryllack 
enthaltend 16,4 Gew*-% Pigment erhalten. Andere Buntpigmente sind jedoch nicht 
erwahnt, ebensowenig die Schichtdicke. 

25 Stand der Technik bei hochwertigen roten Lackierungen sind solche basierend auf 
opakem Colour Index Pigment Rot 254 (Irgazin® DPP Rot BO oder BOX, Ciba 
Spezialitatenchemie AG), in Kombination mit hochtransparenten Pigmenten wie 




beispielsweise Pigment Rot 1 77 (Cromophtal® Rot A2B, Ciba Spezialitatenchemie 
AG). Die Eigenschaften solcher Lackierungen lassen jedoch zu wiinschen ubrig, wenn 
sie in Schichten trockener Filmdicke von etwa 30 pm oder weniger applizlert werden. 

Die Erfindung betrifft einen Uberzug der Dicke von 5 bis 25 |im enthaltend ein 
5 hochnnolekulares organisches Material und von 5 bis 9 g/m^ Buntpigmente, worin, 
bezogen auf die Gesamtnnenge Buntpignnente, 

(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-1,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezif jschen Oberflache von 20 bis 50 m^/g und 

(b) von 10 bis 70 Cew*-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewalilt 
1 0 aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 

Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-1 H-isoindol-1 -on- 
oximato-nnetallkomplex-pigmenten sowie deren Festldsungen und Gemische, 
enthalten sind. 

Bevorzugt enthalt der Uberzug gesamthaft von 6 bis 8 g/m^ Buntpigmente. Ebenfalis 
1 5 bevorzugt betragt die Dicke des Uberzuges etwa 1 5 bis 25 iim. 

2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-1^4-diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol, bekannt als Pigment 
Rot 264, stellt bevorzugt von 40 bis 80 Gew.-% des Buntpigmentgemisches dar. 
Dessen spezifische Oberflache betragt bevorzugt von 30 bis 40 m^/g, dessen Menge 
besonders bevorzugt von 5 bis 1 5 Gew,-%, ganz besonders bevorzugt von 8 bis 
20 12 Gew.-%, bezogen auf den gesamten erfindungsgemassen Uberzug, 

Alle Angaben beziehen sich dabei auf den trockenen, ausgeharteten Uberzug. 

Bei den weiteren Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, Dioxazin-, Indantliron-, 
Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-l H-isoindol-1 -on-oximato-metallkomplex- 
pigmenten (b) handelt es sich zum Beispiel um Pigment Blau 1 5:1, Pigment Biau 
25 15:2, Pigment Blau 15:3, Pigment Blau 15:4, Pigment Blau 15:6, Pigment Blau 16, 
Pigment Blau 60, Pigment Blau 64, Pigment Griin 7, Pigment Grun 36, Pigment 
Griin 37, Pigment Rot 122, Pigment Rot 123, Pigment Rot 149, Pigment Rot 178, 
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Pigment Rot 1 79, Pigment Rot 1 90, Pigment Rot 202, Pigment Rot 224, Pigment Rot 
254, Pigment Rot 255, Pigment Rot 257, Pigment Rot 270,. Pigment Rot 272, 
Pigment Violett 1 9, Pigment Violett 23, Pigment Violett 29 oder Pigment Violett 37, 
bevorzugt um Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, Dioxazin-, Indanthron- 
5 Oder Perylen-plgmenten, insbesondere um Pigment Violett 1 9, Pigment Rot 202 oder 
Pigment Rot 254. Bei diesen weiteren organischen Buntpigmenten handelt es sich 
bevorzugt um solciie mit einer spezlfischen Oberflache von 1 0 bis 40 m^/g, bei 
Chinacridon- oder Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-pigmenten besonders bevorzugt von 
10 bis 25 m^/g und bei Dioxazin-, Indanthron- oder Perylen-pigmenten besonders 
1 0 bevorzugt von 20 bis 40 mVg. 

Die Komponente (b) des Buntplgmentes !<ann gegebenenfalls aus einem Gemisch 
oder einer Festlosung mehrerer (beispielsweise von 2 bis 5) Buntpigmente (b) 
bestehen. Im Buntpigmentgemisch konnen uber beide Komponenten (a) und (b) 
hinaus auch beliebige weitere Buntpigmente als zusatzliche Komponenten entiialten 

1 5 sein, bevorzugt anorganische Pigmente, wie zum Beispiel gelbe oder rote Eisenoxide, 
IS/lolybdatorange oder Bleichromate, insbesondere Pigment Rot 1 01 . Bestehen 
daruber Zweifel, ob es sich bei einem beliebigen Stoff um ein Buntpigment handelt, 
so stelle man aus 0,5 Gew.-% dieses Stoffes, 0,5 Gew.-% Titanoxidweiss (Pigment 
Weiss 6) und 99 Gew.-% stabilisiertem Weich-PVC auf einem Walzwerk eine 35 \xm 

20 dicke Folie her und messe deren Refiexionsfarbe. Unter d/8 Geometrie mit Spekular- 
komponente, D^s-Licht und einem Messwinkel von 1 0"" haben Buntpigmente im 
CLE. 1976 L*C*h*-Farbkoordinatensystem eine Farbsattigung C* von mindestens 5. 

Ferner kann man auch noch andere farbbeeinflussende Bestandteile zusatzlich 
verwenden, wie Weiss-, Schwarz- oder Effektpigmente. DIese Pigmente durfen aber 
25 nicht zum Buntpigment mitgezahit werden, auch dann nicht, wenn sie als Gemisch 
mit einem Buntpigment verwendet werden. 



Das hochmolekulare organische Material kann naturlicher oder kunstlicher Herkunft 
sein und weist ubiicherweise ein Molekulargewicht im Bereich von 10' bis 10* g/mol 
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auf . Es kann sich zum Beispiel um Naturharze oder trocknende die, Kautschuk oder 
Casein oder um abgewandelte Naturstoffe, wie Chlorkautschuk, olmodifizterte Alkyd- 
harze. Viscose, um Celluloseether oder Ester, wie Celluloseacetat, Cellulosepropionat, 
Celluloseacetobutyrat oder Nitrocellulose handein, insbesondere aber um vollsynthe- 
5 tische organische Polymere (sowohl Duroplaste als auch Thermoplaste), wie sie durch 
Polymerisation, Polykondensation oder Polyaddition erhalten werden/ zum Beispiel 
Polyolefine wie Polyethylen, Polypropylen oder Polyisobutylen, substituierte Poly- 
olefine wie Polymerisate aus Vinylchlorid, Vinylacetat Styrol, Acrylnitril der Acryl- 
saure- und/oder Methacrylsaureester oder Butadien sowie Copolymerisate der 
1 0 erwahnten Monomeren, insbesondere ABS oder EVA. 

Aus der Reihe der Poiyadditionsharze und Polykondensationsharze seien die Konden- 
sationsprodukte von Formaldehyd mit Phenolen, die sogenannten Phenoplaste, und 
die Kondensationsprodukte von Formaldehyd mit Harnstoff, Thioharnstoff und 
Melamin, die sogenannten Aminoplaste, die als Lackharze ven/vendeten Polyester, 
1 5 und zwar sowohl gesattigte, wie Alkydharze, als auch ungesattigte, wie Maleinat- 
harze, ferner die linearen Polyester und Polyamide oder Silikone genannt. 

Daruber hinaus kann es sich beim hochmolekularen organischen Material um Binde- 
mittel fur Lacke oder Drucktinten handein, wie Leinolfirnis, Nitrocellulose, Alkyd- 
harze, Meiaminharze, Harnstoff-Formaldehydharze oder Acrylharze. 

20 Die erwahnten hochmolekularen Verbindungen konnen einzein oder in Cemischen, 
als plastische Massen oder Schmelzen vorliegen. Dem Fachmann wird empfohlen, 
aile ihm bekannten Lackzusammensetzungen auszuprobieren, zum Beispiel solche, 
welche Gegenstand publizierter Patentanmeldungen sind, oder solche, welche 
kommerziell erhaltlich sind, auch wenn ihm deren Zusammensetzungen nicht genau 

25 bekannt sind. 



Zum Pigmentleren von Lacken werden die hochmolekularen organischen Materialien 
und die erfindungsgemassen Pigmente, gegebenenfalls zusammen mit Zusatzstoffen 
wie Stabilisatoren, Dispergatoren, Glanzverbesserern, Fullmittein, anderen 
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Pigmenten, SIccativen oder Weichmachern, im allgemeinen In einem organischen 
und/oder wassrigen Losungsmittel oder Losungsmittelgemisch fein dispergiert bzw. 
gelost. Man kann dabei so verfahren, dass man die einzelnen Komponenten fur sich 
Oder auch mehrere gemeinsam dispergiert beziehungsweise lost, und erst hierauf alle 
5 Komponenten zusammenbringt. Die Lacke werden zum Beispiel durch Tauchen, 
Rakein, Maien oder Spritzen appliziert, wobei nach dem Trocknen und Ausharten die 
erfindungsgemassen Uberzuge entstehen. 

Weitere Anwendungsmethoden, welche zu den erfindungsgemassen Uberzugen 
fuliren, sind Pulveriackierungs- oder Rollenbeschiclitungsverfahren powder 
10 coating" bzw. ;,coil coating")/ welche dem Fachmann in alien Einzelheiten an sich 
bekannt sind. 

Es ist im allgemeinen unwesentlich, wie der erfindungsgemasse Uberzug hergestellt 
wird, vorausgesetzt die erfindungsgemassen Merkmale werden eingehalten. Die 
Wahl der Bindemittel und der Beschichtungsmethode hangt daher von der 
1 5 Anwendung und vom gewunschten Resultat ab, Selbstverstandlich kennt der ^ 
Fachmann die Vor- und Nachteile jeder Beschichtungsmethode, wobei er dennoch 
alle ihm bekannten Verfahren routinemassig unter breiter Variation aller Parameter 
innerhalb der bekannten Grenzen ausprobieren wird. 

Mehrfache Beschichtungen sind ebenfalls moglich, worin der erfindungsgemasse 
20 Uberzug nur eine von mehreren Oberzugsschichten ist. Mehrere Schichten konnen 
dabei jeweils einzein getrocknet und/oder ausgehartet werden, oder auch Im 
sogenannten ,,nass-auf-nass"-Verfahren vor Applikation der nachsten Schicht nur 
antrocknen gelassen werden. Der erfindungsgemasse Uberzug kann auf einmal, oder 
auch in mehreren sequentiellen Schritten appliziert werden, wobei in diesem Fall nur 
25 die Dicke und Zusammensetzung des Gesamtiiberzuges wichtig sind. In einem 
solchen Fall konnen die einzelnen Buntpigment-Komponenten (a) und (b) des 
erfindungsgemassen Uberzuges auch einzein nacheinander appliziert werden, so dass 
sie in behachbarten Schichten vorliegen. Ublicherweise wird man jedoch alle 



^^^^^^ I^^^^Hi 

• «• oe «• »• a 

-6- 

Buntpigment-Komponenten spatestens bei der Lackherstellung vormischen und 
deren Gemisch applizieren. 

Die Erfindung betrifft daher auch ein Verfahren zur Beschichtung eines Materials mit 
einem Oberzug, dadurch gekennzelchnet, dass eine Lackzusammensetzung 
5 verwendet wlrd, welche von 5 bis 1 5 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-l,4- 
diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol enthalt, bezogen auf die gesamten nicht fluchtigen 
Anteile („solids")/ worin, bezogen auf die Gesamtmenge Buntpigmente, 
(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-dl(4'-biphenyl)-1,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 m^/g und 
10 (b) von 1 0 bis 70 Gew.-% eines weiteren organlschen Buntplgnnentes, ausgewahit 
aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-1 H-lsoindol-1 -on- 
oximato-metalikomplex-pigmenten sowie deren Festldsungen und Gemische, 
enthalten sind. 

1 5 Ebenfalls neu und daher Gegenstand der Erfindung ist auch eine Lackzusammen- 
setzung enthaltend von 5 bis 15 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-1,4-diketo- 
pyrrolo[3,4-c]-pyrrol, bezogen auf die gesamten nicht fluchtigen Anteile, worin, 
bezogen auf die Gesamtmenge Buntplgmente, 

(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-blphenyl)-l,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
20 pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 m^/g und 

(b) von 1 0 bis 70 Gew.-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewahit 
aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-1 H-isoindol-1 -on- 
oximato-metallkomplex-pigmenten sowie deren Festldsungen und Gemische, 

25 enthalten sind. 

Der erfindungsgemasse Oberzug wlrd bevorzugt auf eine Unterlage aus Metall oder 
Kunststoff appliziert, bevorzugt auf ein Blech, Folie, Profil oder Formteil der Dicke von 
0,1 bis 1 00 mm aus Metall oder Kunststoff, besonders bevorzugt auf ein Automobil- 



Karrosserieteil. Selbstverstandlich konnen auch massive Gegenstande mit dem 
erfindungsgemassen Uberzug versehen werden, zum Beispiel Gestein oder Beton- 
elemente, oder dicke Schiffsrumpfe, beispielsweise solche von Eisbrechern. 

Die Erfindung betrifft daher auch ein Blech, Folie, Profil oder Formteil der Dicke von 
5 0,1 bis 1 00 mm aus Metall oder Kunststoff, worauf sich ein erfindungsgemasser 
Uberzug befindet. Kunststoffe sind hochmolekulare organisclie Materiallen 
kunstlicher Herkunft, zum Beispiel solche, wie zuvor aufgelistet. 

Bevorzugt wird der erfindungsgemasse Oberzug zusatzlich mit einem Klarlack in 
ubiicher Dicke als Schutz versehen, welches beispielsweise ein oder mehrere 

1 0 UV-Absorber enthalt, oder auch mit transparenten Buntplgmenten getont ist oder 
Effektpigmente enthalt. Befindet sich der erfindungsgemasse Oberzug auf einer 
metallischen Unterlage, so handelt es sich bevorzugt um eine grundierte Unterlage. 
Dabel hat sich uberraschend enwiesen, dass die Farbe der Grundierung Cprlmer") 
eine unwesentliche Rolle spielt. Das farbliche Resultat ist auf eine weisse, schwarze 

1 5 Oder graue Grundierung so gut, dass es Im Gegensatz mit bisherigen Uberzugen 
besonders vorteilhaft nicht notig ist, eine rote Grundlemng zu applizleren. Ublicher- 
weise wird man daher aus praktischen Grunden eine graue Grundierung bevorzugen. 

Die erfindungsgemassen Uberzuge bieten eine uberraschend hohe Farbstarke bei 
guter Farbsattigung. Die Deckkraft ist trotz relativ tiefer Pigmentkonzentration 

20 ausgezelchnet, wobei der Farbunterschled AE* zwischen einem Oberzug auf weisser 
Grundierung und einem Uberzug auf schwarzer Grundierung bevorzugt ^2,5 , 
besonders bevorzugt <1,5 betragt. Durch Variation der Komponenten und deren 
Konzentration konnen Farbtone in einer Fulle von Nuancen von Mittelrot uber 
Bordeaux bis Violett erreicht werden. Die LIcht-, Wetter- und Hitzestabilitaten sind 

25 ausgezeichnet, ebenso die Lackeigenschaften wie zum Beispiel hoher Glanz. 

Die nachfolgenden Beispiele eriautern die Erfindung, ohne deren Umfang einzu- 
schranken (wo nicht anders angegeben, handelt es sich bei "%" immer um Gew.-%): 





Beispiel 1 : 100 Cewichtsteile einer Formulierung enthaltend 7,8 Cewichtsteile Bunt- 
pigmentgemisch bestehend aus 3,4 Gewichtsteilen Irgazln' DPP Rot BOX (Pigment 
Rot 254), 0,9 Gewichtsteilen Bayferrox* Rot 1 05 M (Pigment Rot 1 01 ) und 
3,5 Gewiclitsteilen des Pigmentes gemass Beispiel 1 a) von US-5,492,564 (Pigment 
5 Rot 264), 45,4 Gewichtsteile Alkydal® F 31 0 (Bayer, 60%ig In SolventnaphthaTw 1 00), 
4 Gewichtsteile Disperbyk® 1 61 (Byk Chemie, 30%ig In n-Butylacetat / 1 -Methoxy- 
2-propyl-acetat 1 : 6), 0,8 Gewichtsteile Slllkonol 1% in Xylol, 3,3 Gewichtsteile 
1 -Methoxy-2-propanol, 3,3 Gewichtsteile n-Butanol, 15,4 Gewichtsteile Xylol, 
19,4 Gewichtsteile Map renal® MF 650 (Solutia Inc., 30%ig in Isobutanol / 1-Butanol / 

1 0 Xylol 40 : 2 : 2 max.) und 0,6 Gewichtsteile Tinuvin® 1 23 werden mit 230 Gewichts- 
teilen Glasperlen in einer Dispergiermaschinefur 2 Stunden bei etwa 40^ 
dispergiert. Nach Abtrennen der Glasperlen wird der Buntlack mit der vorgesehenen 
Schichtdicke auf Aluminiumbleche, grundiert jeweils halftig In Weiss und Schwarz, 
gespritzt, wobei die Auftragsmengen je fur einen Blech etwa 1 0, 20, 30 und 40 g/m^ 

15 betragen. Die Lacke werden anschllessend 30 Minuten bei etwa 25°C abdunsten 
gelassen und anschliessend 30 Minuten bei 1 30*C eingebrannt. Die Schichtdicken 
betragen 5-6, 1 0-1 2, 1 5-1 8 bzw. 20-25 nm, mit einem Pigment/Bindemittel- 
Verhaltnis (P/B) von 1 : 5,48. Das Deckvermogen, ermittelt als Farbunterschied 
zwischen Weiss und Schwarz grundierte Gebiete, ist je nach Schichtdicke 

20 befriedigend bis ausgezelchnet. 

Beispiel 2 : Man verfahrt analog zu Beispiel 1 mit einer Schichtdicke von 20-25 ^im, 
spritzt jedoch zuerst eine 1 0-1 2 ^m dicke Schicht enthaltend die Gesamtmenge 
Bayferrox® Rot 105 M und 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-l,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrolpigment gemass Beispiel 1 a) von US-5,492,564, dann eine 1 0-1 2 jam dicke 
25 Schicht enthaltend die Gesamtmenge irgazin® DPP Rot BOX. Das Deckvermogen ist 
bei gleicher Dicke des Uberzugs vergleichbar mit derjenigen von Beispiel 1 . Man 
betrachtet die Lackoberflache unter verschiedenen Aufsichts- und Lichteinfallwinkein, 
wobei sich attraktive Effekte ergeben. 

Die Buntpigmentformulierungen der folgenden Vergleichsbeispiele richtet sich an 



eine moglichst hohe Ubereinstimmung der Farbnuance mlt derjenigen von Beispiel 1 
bei gleichem Gesarhtpigmentgehalt. 



VergleichsbeisDiel 1 : Man verfahrt wie in Beispiel 1, ven/vendet jedoch 7,8 Cewkhts- 
teile eines Buntpigmentgemisches bestehend aus 1,5 Gewichtstellen Irgazin* DPP 
5 Rubin TR (Pigment Rot 264), 5,2 Gewichtsteilen Irgazin* DPP Rot BOX, 1 ,0 Gewichts- 
teil Bayferrox® Rot 105 M und 0,1 Gewichtsteilen Kronos® Titandioxld 2310 (Pigment 
Weiss 6). Das Deckvermogen ist bei gleicher DIcke des Uberzugs jeweils deutlich 
schwacher, als in Beispiel 1 . 

Vergleichsbeispiel 2 : Man verfShrt wie in Beispiel 1, ven/vendet jedoch 7,8 Gewichts- 
0 teile eines Buntpigmentgemisches bestehend aus 1,9 Gewichtsteilen Cromophtal® 
Rot A2B (Pigment Rot 177), 4,9 Gewichtsteilen Irgazin* DPP Rot BOX, 0,9 Gewichts- 
teilen Bayferrox® Rot 105 M und 0,1 Gewichtsteilen Kronos* Titandioxld 2310. Das 
Deckvermogen ist bei gleicher Dicke des Uberzugs jeweils deutlich schwacher, als in 
Beispiel 1 . 

5 Vergleichsbeispiel 3 : Man verfahrt wie in Beispiel 1, veoA/endet jedoch 7,8 Gewichts- 
teile eines Buntpigmentgemisches bestehend aus 1,8 Gewichtsteilen Cinquasia® 
Magenta B RT-343 D (Pigment Rot 202), 5,4 Gewichtsteilen Irgazin® DPP Rot BOX 
und 0,6 Gewichtsteilen Bayferrox® Rot 105 M. Das Deckvermogen ist bei gleicher 
Dicke des Oberzugs jeweils deutlich schwacher, als In Beispiel 1 . 

20 Vergleichsbeispiel 4 ; Man verfahrt wie in Beispiel 1, ven/vendet jedoch 7,8 Gewichts- 
teile eines Buntpigmentgemisches bestehend aus 2,1 Gewichtsteilen Cinquasia® 
Magenta RT 355 D (Chinacridon), 5,1 Gewichtsteilen Irgazin® DPP Rot BOX und 
0,6 Gewichtsteil Bayferrox® Rot 105 M. Das Deckvermogen Ist bei gleicher Dicke des 
Uberzugs jeweils deutlich schwacher, als in Beispiel 1. 

25 Die angefiihrten Beispiele sind exemplarlsch fur ein Alkyd/Melamin-Lacksystem. Bei 
fachgerechter Durchfuhrung erreicht man die gleichen Ergebnisse in jedem anderen, 
heute ublichen Lacksystem, auch weitgehend unabhangig vom Losemittelsystem. 




Patentanspruche : 

1 . Uberzug der Dicke von S bis 25 {im enthaitend ein hochmolekuiares organisches 
Material und von 5 bis 9 g/m^ Buntptgmente, worm, bezogen auf die Cesamtmenge 
Buntpigmente, 

5 (a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-1,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 mVg und 
(b) von 1 0 bis 70 Cew.-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewahit 
aus der Reihe besteliend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-l H-isoindol-1-on- 
1 0 oximato-metallkomplex-pigmenten sowie deren Festlosungen und Gemische, 

enthaiten sind. 

2. Uberzug gemass Anspruch 1, worin die Komponente (b) eine Oberflache von 10 
bis 40 mVg aufweist. 

3. Uberzug gemass Anspruch 1 oder 2, worin es sich bei der Komponente (b) um 
15 Pigment Blau 1 5:1, Pigment Blau 15:2, Pigment Blau 15:3, Pigment Blau 15:4, 

Pigment Blau 15:6, Pigment Blau 16, Pigment Blau 60, Pigment Blau 64, Pigment 
Grun 7, Pigment Grun 36, Pigment Grun 37, Pigment Rot 122, Pigment Rot 123, 
Pigment Rot 149, Pigment Rot 1 78, Pigment Rot 1 79, Pigment Rot 190, Pigment Rot 
202, Pigment Rot 224, Pigment Rot 254, Pigment Rot 255, Pigment Rot 257, 
20 Pigment Rot 270, Pigment Rot 272, Pigment Violett 1 9, Pigment Violett 23, Pigment 
Violett 29 Oder Pigment Violett 37 handelt. 

4. Blech, Folie, Profil oder Formteii der Dicke von 0,1 bis 100 mm aus Metall oder 
Kunststoff, worauf sich ein Uberzug gemass Anspruch 1, 2 oder 3 befindet. 

5. Blech, Folie, Profil oder Formteii gemass Anspruch 4, worauf sich der Uberzug 
25 gemass Anspruch 1 auf eine weisse, schwarze oder graue Grundierung befindet. 

6. Blech, Folie, Profil oder Formteii gemass Anspruch 4 oder 5, versehen mit einem 
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Klariack. 

7. Verfahren zur Beschichtung eines Materials mit einem Oberzug, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Lackzusammensetzung verwendet wird, welche von 5 bis 
15 Gew.-% 2,5-Dlhydro-3,6-di(4'-biphenyl)-l,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol enthalt, 
bezogen auf die gesamten nicht fliichtigen Anteile, worin, bezogen auf die 
Gesamtmenge Buntplgmente, 

(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dlhydro-3,6-di(4'-biphenyl)-l,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 mVg und 

(b) von 10 bis 70 Gew.-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewalilt 
aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Plithalocyanin- und 3-Amino-l H-isoindol-1 -on- 
oximato-metallkomplex-pigmenten sowie deren Festlosungen und Gemischie, 

entliaiten sind. 

8. Lackzusammensetzung enthaltend von 5 bis 1 5 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6- 
di(4'-biphenyl)-1,4-dlketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol, bezogen auf die gesamten niclit 
fliichtigen Anteile, worin, bezogen auf die Gesamtmenge Buntpigmente, 

(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-l,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 mVg und 

(b) von 1 0 bis 70 Gew.-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewShlt 
aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Amino-l H-isoindol-1 -on- 
oximato-metallkompiex-pigmenten sowie deren Festlosungen und Gemische, 

enthalten sind. 



Zusammenfassung 

Die Erfindung betrifft eineh Oberzug der Dicke von 5 bis 25 enthaltend ein . 
hochmolekulares organisches Material und von 5 bis 9 g/m^ Buntpigmente, worin, 
bezogen auf die Gesamtmenge Buntpigmente, 

(a) von 30 bis 90 Gew.-% 2,5-Dihydro-3,6-di(4'-biphenyl)-1,4-diketo-pyrrolo[3,4-c]- 
pyrrol der spezifischen Oberflache von 20 bis 50 mVg und 

(b) von 1 0 bis 70 Gew.-% eines weiteren organischen Buntpigmentes, ausgewahit 
aus der Reihe bestehend aus Chinacridon-, Diketo-pyrrolo[3,4-c]-pyrrol-, 
Dioxazin-, Indanthron-, Perylen-, Phthalocyanin- und 3-Annlno-1 H-isoindol-1 -on- 
oximato-metallkomplex-pigmenten sowie deren Festldsungen und Gemische, 

entlialten sind. 
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